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(54)11116: STABILISED-VISCOSITY ADHESIVE AGENT AND MORTAR ADDITIVE AND PROCESS FOR MAKING 



(54)Be2eichnung: HAFTVERMITTLER UND MOERTEL-ZUSATZ STABILISIERTER VISKOSITAT SOWIE VERFAH- 
REN ZU DESSEN HERSTELLUNG 

(57) Abstract 

The novel stabilised-viscosity adhesive agent and mortar additive with improved shelf life contains 92.0 M% or more, relat- 
ed to the total composition, of water, amorphous, finely divided silicon dioxide and at least one organic polymer dispersions with 
silicon dioxide and polymer dispersion together making ± 6.0 M% of the mass of water, and 4.0 M% or less, related to the total 
composition, of non-ionic wetting agents and dispersion auxiliaries. It is important here that the adhesive agent and mortar addi- 
tive contain: amorphous, finely divided silicon dioxide with 92.0 M% Si02 or more; as a stabilising additive either a bentonite 
swellable with cold water and based on magnesium silicate, a finely divided sUica with a high specific area mixed with alu- 
minium oxide in the ratio of 4:1 to 8:1 or an aluminium oxide of high specific area with an AI2O3 content of 96,0 M% or 
more in proportions of 0.2 to 0.4 M% related to the total composition; and as an additional dispersing additive one based 
on formaldehyde naphthaline sulphonic add condensates in proportions of 0.05 to 0.1 M% (solids) related to the total com- 
position, dissolved in water. The steps in the process for making said adhesive agent and mortar additive are: the addition 
and dispersion of the amorphous, finely divided silicon dioxide in the formaldehyde naphthaline sulphonic acid conden- 
sate/water mixture before or after the addition of the stabilising additive; then mixing in the organic polymer dispersion 
followed by the additives; adjusting to a steady final viscosity of 200 to 900 mPa.s, which also improves shelf life. 



♦ Siehe ROckseite 



(57) Zusammenfassung Der neue Haftvermittler und MSrtel-Zusatz stabilisierter Viskositat und erhOhter LagerfShigkeit ent^ 
halt > 92,0 M.-% der Gesamtzusammensetzung an Wasser, an amorphem, feinverteiltem Siliziumdioxid und an mindestens einer 
organischen Polymerdispersion - mit Siliziumdioxid und Polymerdispersion zusammcn bis auf ±6.0 M.-% gleich der vorgelegten 
Wassermasse sowie < 4.0 M.-% der Gesamtzusammensetzung an nichtionischem Netzmittel und an Dispergierhilfsmittel. We- 
sentlich dabei ist, dass als amorphes, feinverteiltes Siliziumdioxid solches mit > 92,0 M.-% Si02, dass als Stabilisationszusatz 
entweder ein schon mit kaltem Wasser quellbarer und auf Magnesiumsilikat beruhender Bentonit, eine mit Aluminiumoxid 
im Verhaitnis von 4:1 bis 8:1 vermengte, feinstverteilte KieselsSure hoher spezifischer Oberfiache Oder ein Aluminiumoxyd 
hoher spezifischer Oberfiache mit > 96,0 M.-% Al203-Gehalt in Anteilen von 0,2 bis 4,0 M.-% - bezogen auf die Gesamtzu- 
sammensetzung - und dass als zusatzlicher Dispergierzusatz ein solcher auf der Basis von in Wasser gelfisten Formaldehyd- 
Naphthalinsulfonsaurekondensaten in Anteilen von 0.05 bis 2,0 M.-% (FeststofQ • bezogen auf die Gesamtzusammenset- 
zung - im Haftvermittler und M5rtel-Zusatz vorliegen. Zur Herstellung des genannten Haftvermittlers und MOrtel-Zusatzes 
dienen die folgenden Verfahrensschritte: eintragen und -dispergieren des amorphen, feinverteilten Siliziumdioxides in die 
Formaldehyd-Naphthalinsulfonsaurekondensat-Wasser-Mischung vor oder nach Zugabe des Stabilisationszusatzes, dann 
Einmischen der organischen Polymerdispersion und abschliessend der Zusatze, unter Einstejllung auf eine bestandige End- 
Viskositat von 200 bis 900 mPa.s, wodurch auch die Lagerstabilitat verbessert wird. 
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HAFTVERMITTLER UND MOERTEL-ZUSATZ STABILISIERTER VISKOSITAET SOWIE 
VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG 



5 Die vorl legend beschriebene Erfindung betrifft einen flaftvermitt- 
ler und Mortel-Zusatz stabilisierter ViskositSt und erhohter 
Lagerfahigkeit, welcher ^92,0 M.-% der Gesamtzusammensetzung an 
Wasser, an amorphem, feinvertei Item Siliziumdioxid und an minde- 
stens einer syntheti schen Polymerdi spersion - mit Siliziumdioxid 

10 und Polymerdi spersion zusammen bis auf +6,0 M.-% gleich der vor- 
gelegten Wassermasse -, sowie ^4,0 H.-% der Gesamtzusammensetzung 
an nichtionischem Netzmittel, an Stabilisatoren und an Dispergier- 
hilfsmitteln enthalt, sowie dessen Herstellung mit den Verfahrens- 
schritten: Eintragen und -dispergieren des amorphen, feinverteil- 

15 ten Siliziurndioxides in die Formal dehyd-Naphthali nsulf onsSure- 

kondensat-Wasser-Mischung vor oder nach Zugabe des Stabilitations- 
zusatzes und dann Einmischen der synthetischen Polymerdi spersion 
und abschliessend der ZusStze unter Einstellung auf eine bestandi- 
ge End-Viskositat von 200 bis 900 mPa-s, wodurch auch die Lager- 

20 stabilitat verbessert wird. Der erfinduogsgemSsse Haftvermittler 
und MSrtel-Zusatz wird im folgenden auch als Mittel bezeichnet; 
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erreicht werden mit ihm gute Haftvermittlungen und Betonelemente 
verbesserter Festigkeitswerte und erhohter Dichtigkeit. 

Gattungsgemasse Mittel sind auch aus der Patent literatur bekannt: 

5 

Das Patent CH 658 854 lehrt Zusatze, die primar Mikrokieselsaure 
und ein wasserverminderndes Mittel enthalten. Dadurch sollen 
die Verarbeitbarkeit und die Plastizitat der Mortel-Zusatzmischung 
verbessert und die Festigkeit des erhaltenen Betons erhbht 
10 werden. Ein bei spiel hafter Zusatz gemass di'esem CH Patent enthalt 
47 Gew.-% Mikrokieselsaure und ca. 6 Gew.-% wasservermindernde 
Mittel mit Rest Wasser (Seiten 7 unten, 8 oben), 

Auch das Patent CH 667 096 lehrt Zusatzmittel zu hydraulisch ab- 
15 bindenden Morteln, welche Mittel zu vielfaltigen Verbesserungen 
der Eigenschaften des damit behandelten Betons fiihren sollen: 
Gemass den Bei spiel en 1 und 2 dieses CH Patentes weist die er- 
findungsgemasse Mischung ca. 25 Gew.-S amorphes Siliziumdioxid, 
10 bis 40 6ew.-% Kunststoff -Dispersion und ca. 5 6ew.-% sehr 
20 spezielle organische Zusatzstoffe, Rest Wasser, auf. 

Schliesslich lehrt auch das Patent US 4 088 804 Zusatze zu Mortel, 
die unter anderem amorphes Siliziumdioxid und Kunststoffdispersio- 
nen enthalten, Diese Zusatze sollen vor allem - zusammen mit 

25 Zement und Zuschlagen - schUtzende und dekorative Beschichtungen 
ergeben. Neben Zement und Zuschlagen liegen dabei die hier rele- 
vanten Hauptkomponenten gemass der label le I wie folgt vor: Wasser 
32 bis 80 Gewichtsteile, Kunstharzdispersion 10 bis 15 Gewichts- 
teile, amorphes SiOg (Fly Ash oder Silica 200 Mesh) 10 bis 15 

30 Gewichtsteile. 

Aus dem Stand der Technik ist also bekannt, dass amorphes, fein- 
verteiltes Siliziumdioxid in hydraulischen Bau- und Konstruktions- 
materi alien vor allem durch seine latent hydraulische Reaktion mit 



wo 91/03437 



3 



PCT/CH90/00201 



freietn Kalziumhydroxid in den genannten Materialieh deren Festig- 
keit und Dichtigkeit erhbhen kann. 

Ebenso ist bekannt, dass Kunststoffdispersionen die Eigenschaften 
von hydraulischen Bau- und Konstruktionsmateri alien in Bezug auf 
deren Haftfestigkeit, Druck- und Biegezugfestigkeit, E-Modul und 
Dichtigkeit positiv beeinflussen kbnnen. 



Demgegenuber lost die erfindungsgemasse Lehre die Aufgabe, sowohl 
hohe Anteile von amorphem, feinverteiltem Siliziumdioxid wie auch 
von synthetischen Polymerdispersionen unter Einhaltung einer 
stabilen Viskositat in gebrauchsgunstiger Grbsse in den Mitteln zi 
verwenden. 



15 Das erfindungsgemasse Verfahren zur Herstellung des Mittels dient 
ebenfalls der Lbsung der genannten Aufgabe. 

Die Aufgabe wird durch den Haftvermittler und Mbrtel-Zusatz gemass 
.. den Anspruchen gelost, d.h. letztlich sowohl durch eine Kombina- 

20 tion von spezifischen Komponenten in speziellen Gehalten als auch 
durch das Herstellungsverfahren ebenfalls gemeiss dem Patentan- 
spruch. Die Aninelderin fuhrt die nicht ohne wei teres voraussehbare 
Tatsache der Viskositatsregulierung und <ler Doppelverwendung der 
erfindungsgemassen Zusammensetzungen auf eben diese Spezifikatio- 

25 nen zuriick. 



Der erfindungsgemasse Haftvermittler und Mortel -Zusatz stabili- 
sierter Viskositat und erhbhter LagerfShigkeit, welcher^92,0 M.-% 
der Gesamtzusammensetzung an Wasser, an amorphem, feinverteiltem 
Siliziumdioxid und an mindestens einer synthetischen Polymer- 
dispersion - mit Siliziumdioxid und Polymerdispersion zusammen bis 
auf ±.6,0 M.-% gleich der vorgelegten Wassermasse sowie 
^4,0 M.-SS der Gesamtzusammensetzung an nichtionischem Netz- 
mittel, an Stabilisatoren und an Dispergierhilfsmittel enthalt, 
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ist dadurch gekennzeichnet, dass 

- als amorphes, feinverteiltes Siliziumdioxid solches mit 
^ 92,0 M.-% SiOg, dass 

5 

- als Stabilisationszusatz entweder e1n schon mit kaltem Wasser 
quell barer und auf Magnesiumsilikat beruhender Bentonit, eine 
mit Aluminiumoxid im Verbal tnis von 4 : 1 bis 8 : 1 vermengte, 
feinstverteilte Kieselsaure hoher spezifischer Oberflache Oder 

10 ein Aluminiumoxid hoher spezifischer Oberflache mit ^96,0 M.-% 
Al203-Gehalt in Anteilen von 0,2 bis 4,0 Vi.-% - bezogen auf die 
Gesamtzusammensetzung - und dass 

- als Dispergierzusatz ein solches auf der Basis von in Wasser 
15 gelbsten Formal dehyd-Naphthalinsulfonsaurenkondensaten in An- 
teilen von 0,05 bis 2,0 M*-2 (Feststoff) - bezogen auf die 
Gesamtzusammensetzung - 

im Mittel vorliegen. 

20 

Vorteilhafterweise enthalt das Mittel das amorphe, feinverteil- 
te Siliziumdioxid als ein solches mit ^95,0 M.-% Si02 und 

^1,2 M.-% C (Kohlenstoff ), die mit Aluminiumoxid vermengte 
Kieselsaure hoher spezifischer Oberflache als eine solche mit 
25 80,0 bis 90,0 M.-% Si02 und 10,0 bis 20,0 M.-% AlgOj und mit 
einer durchschnittlichen spezifischen Oberflache nach BET von 

>100 m^/g und das Aluminiumoxid hoher spezifischer Oberflache 
ein solches mit > 98,0 M.-% AlgOj und mit > 80,0 m^/g nach BET. 

30 Die bevorzugten Formal dehyd-Naphthalinsulfonsaurekondensate sind 
bis liber 100*^C temperaturbestandig, in mit Kalk gesattigtera Wasser 
gut loslich und praktisch chloridfrei. 



35 



Das erfindungsgemasse Verfahren zur Herstellung des genannten 
Haftvermittlers und Mortel-Zusatzes ist gekennzeichnet durch den 
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5 

Ablauf der folgenden Verfahrensschritte: 

- Eintragen und -dispergieren des amorphen, feinverteilten Sili- 
ziumdioxides in die Formaldehyd-Naphthalinsulfonsaurekondensat- 

5 Wasser-Mischung vor oder nach Zugabe des Stabilisationszusatzes, 
dann 

- Einmischen der organischen Polytnerdispersion und abschliessend 
der Zusatze, 

10 

unter Einstellung auf eine bestandige End-Viskositat von 200 bis 
900 mPa.s. wodurch auch die Lagerstabilitat verbessert wird. 

Verwendung findet der so hergestellte Haftvermittler und Mbrtel- 
15 Zusatz zur Herstellung von HaftbrUcken und von Beton mit ver- 
besserten Haft- und Festigkeitseigenschaften. 

Bevorzugte, beispielhafte erfindungsgetnSsse Mittel weisen die 
folgenden Komponenten innerhalb der angegebenen Anteile auf: 

20 

Komponente 

Dispergierzusatz (40 5!-ige Losung eines 

Formaldehyd-Naphthalinsulfonsaurekonden- 
sates) 

Stabilisationszusatz 
amorphes, feinverteiltes Siliziumdioxid 
wasserige Kunststoff-Dispersion 



Massenteile 
0,2 - 1,2 

25 

1.0 - 2,2 
25 i 2 

30 

25 + 2 



35 



0,4 - 2,0 



Nichtionogenes Netzmittel mit hydrophilem 
und hydrophobem Charakter 
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0,1 - 0,25 Dispergierhilfsmittel (mischbar in Wasser 

und in Kohlenwasserstoff ) 



0,04 - 0,1 Entschaumer 

0,5 Filmbilde- und Verlauf smittel 



0,05 Fungicid 

10 Rest Wasser 

Bei'den bevorzugten Herstellungsverfahren werden die gelosten 
Formaldehyd-Naphthalinsulfonsaurekondensate zum ansatzgemass beno- 
tigten Wasser gegeben und in diese Mischung langsam und unter 
15 standigem Riihren das amorphe, feinverteilte Siliziuindioxid gege- 
ben, das letztere entweder vor Oder nach der Zugabe des Stabilisa- 
tionszusatzes. 



Nun erfolgt die Zugabe der synthetischen Polymeremulsion bzw. 
20 -dispersion, wobei die Mischung stark eindickt. 

Schliesslich werden die weiteren Zusatze, d,h. das nichtionogene 
Netzmittel und das Dispergierhilfsmittel u.a., zugegeben und ein- 
emulgiert bzw, -dispergiert. 

25 

Die Ertindung wird nun anhand von Beispielen und anhand deren An- 
wendungen und Vergleichen praktisch erlautert: 

Es wurden zwei erf indungsgemasse Zusanunensetzungen bereitgestellt 
30 (Zusammensetzungen K und N): » 



35 
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Zusammensetzung K: 



5 



TO 



15 



20 



25 



AO'i-ige Losung des Na-Salzes des 0,50 
Formaldehyd-Naphthal i nsulf onsaure- 
kondensates 

Amorphes, feinverteiltes, nicht- 25,00 
kompaktiertes Sil iziumdioxid 
;^96,0 M.-S SiOg 

Hydrophiles Aluminlumoxid (spez, 1,60 
Oberflache ca. 100 m /g, Gluhver- 
lust <3 M.-%) 

Handel subliche Acryl -Dispersion A 25,00 
mit 50+^2 6ew.-% Feststoffgehalt 

Nichtionogenes Netzmittel 0,40 
(athoxyliertes pflanzliches Oel) 

Dispergierhilfsmittel 0,25 
(N-Methyl-Pyrrolidon) 

Entschaumer o,04 
{"NOPCO 8034") 

Filmbildemittel 0,50 
("DOWANOL DPM'') 

Fungicid (ca, 40 S-ige, wasserige 0,05 
Formal dehydlbsung) 

Rest Wasser 



35 
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Zusammensetzung N: Anstelle der nicht-kompaktierten wurde 

leicht kompaktierte amorphe Kieselsaure, 
anstelle der Acryl dispersion A eine andere 
handelsubliche, etwa den gleichen Fest- 
5 stoffgehalt aufweisende, Dispersion B ver- 

wendet; 

Anstelle des hydrophilen Aluminiumoxides 
wurde eine mit Al^Oj vermengte Kieselsaure 
10 mit ca. 84 Vi.-% SiO^ ""d ca. 16 M.-?; AI2O3 

als Stabilisationszusatz eingesetzt 
{1,2 M.-fi) und zwar vor der Zugabe des 
amorphen, feinverteillten Si liziumdi oxi- 
des; 

15 

die anderen Komponenten und die Anteile 
sind die gleichen. 

Die Zusammensetzung K wurde auf ihre wichtigen physikalisch-tech- 
20 nischen sowie auf ihre Anwendungs-Eigenschaften hin untersucht: 



VISKOSITAET {und somit Lagerbestandigkeit ) 

Diese ist in der folgenden Tabelle 1 dargestellt, 

25 

Vor der Bestimmung wurde der die Zusammensetzung enthaltende Be- 
haiter einmal gekippt; es wurden jeweils drei Messungen gemacht: 



30 
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label le 1 

Tage Viskositat (in mPa • s) 

5 0 298 
14 310 
21 306 
28 308 
35 320 
10 42 321 
49 330 
56 338 
53 342 
70 348 
15 77 351 
119 350 
125 348 

Die Probe zeigte also, gemass den Werten in label le 1, eine be- 
20 achtllcbe StabilitSt hinsichtlich der ViskositatsverSnderungi dies 
bedeutet praktisch eine gesicherte LagerstabilitSt. PiUbefall 
wurde, obwohl die Muster nur leicht bedeckt aufbewahrt wurden, 
keiner festgestellt. 

25 FESTIGKEITEN 

Aus den folgenden Komponenten wurde ein homogener M5rtel erhalten: 

3000 Gewichtsteile Sand (0 bis 4 mm), 
30 750 Gewichtsteile Portlandzement und entweder 

225 Gewichtsteile Wasser und 225 Gewichtsteile Zusammensetzung K 
Oder 

320 Gewichtsteile Wasser und 80 Gewichtsteile Zusammensetzung K. 



35 



Die folgende label le 2 zeigt die Zunahme der Biegezug (BZ)- und 
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der Druck (D)-Festigkeit von mit dem genannten Mortel herge- 
stellten Probekorpern; als Wert 100 der Festigkeiten dient dabei 
iiraner das Resultat des Nullmbrtels nach 28 Tagen: 



5 label le 2 



10 BZ 



15 



Tage 


1 


/ 


9Q 
CO 


Festigkeiten 








BZ 








Null mortel 


56 


81 


100 


Mischung 1 : 4 


60 


97 


131 


Mischung 1 : 1 


62 


120 


140 


D 








Nullmortel 


39 


76 


100 


Mi$chung 1 : 4 


41 


95 


126 


Mischung 1 : 1 


44 


118 


143 



20 



DRUCKFESTIGKEITEN, E-MODUL 

Weitere Untersuchungen betreffend die Druckfestigkeits- und E- 
25 Modul-Werte von mit dem Zusatz K hergestellten Betonproben ergaben 
die Werte der folgenden label le 3: 



30 
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label le 3 

Wasser: Zu- Konsistenz Druckfestigkeiten H/rn^ E-Modul 



5 



10 



15 



20 



sammens.K 


• 


1 Tag 


7 Tage 


28 Tage 


N/mm^ 




• 1 


plastisch, erdfeucht 


21.8 


45.8 


60.3 


37500 




: 4 


spur nass 


18.4 


41.9 


54.4 


29597 




1 




19.9 


42.5 


62.3 


31441 




I 4 


feuchter als 1 : 1 


17.9 


40.8 


53.7 


28632 






weich, plastisch 


21.9 


44.8 


61.2 


30349 




4 


spur trockener 


17.9 


37.8 


48.9 


24335 




1 


etwas feucht 


18.9 


43.2 


63.1 


28708 




4 


II 


16.5 


31.8 


48,1 


29029 




1 


feucht, plastisch 


20.6 


48.5 


59.0 


33835 




4 


feuchter als 1 ; 1 


13.9 


40.1 


58.7 


31134 




1 


plastisch 


18.3 


44.0 


56.4 


31743 




4 


feuchter, weniger 














plastisch 


15.7 


41.6 . 


54.5 


30383 




1 


erdfeucht, plastisch. 














gut verarbeitbar 


13.0 


34.5 


49.1 


26708 




1 


etwas feuchter 


11.4 


33.7 


49.1 


27860 


nur Wasser 




8.8 


21.8 


31.9 


25352 



HAFTVERMITTLUNG /-FESTIGKEIT 

25 

Die Verwendung der Zusainmensetzung K als Haftvermittler und 
Mbrtel-Zusatz hat zu den Ergebnissen gemass den folgenden Tabellen 
4 und 5 gefiihrt. 

30 Zur Herstellung der Haftschlamme wird Zusammensetzung K im Ver- 

hSltnis 1 : 2 mit Wasser verdunnt. 1 Teil dieser Anmachflussigkeit 
wird mit 3 Teilen Sand und 1 Teil Zement vermischt. Die so vorbe- 
reitete HaftschlSrarae wird mit einer harten BUrste in den matt- 
feuchten Untergrund eingearbeitet. Der nachfolgende Mbrtel wird 
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frisch in frisch in die Haftschlamme eingearbeitet. 



10 



Der Untergrund muss frei von Schmutz, Zementschlampen und Staub 
sein. Schalungsglatte Oberflachen sind durch Ueberschleifen oder 
Sand-, Wasserstrahlen usw. aufzurauhen, Der Untergrund muss Uen 
allgemeinen Gepflogenheiten entsprechend vorgenSsst werden. 

Daneben wird dem aufzutragenden Mbrtel die Zusammensetzung K in 
den Gewichtsverhaltnissen gemSss der folgenden Tabelle 4 zuge- 
geben: 



Tabelle 4 



15 



Anwendung 



Gewichtsverhaltnis 
Zusammensetzung K : Wasser 



Flickmbrtel flir Kanten, 
Treppenstufen usw. 

20 Ausgleichsmortel bis 10 mm 

Ausgleichsmbrtel uber 10 mm 

UeberzUge und Unterlagsbbden 
25 normal e Beanspruchung 

Starke Beanspruchung 



1- 1:2 
1 

2- 1:4 



: 1 - 1 : 2 



Vorlagsmortel bei Arbeitsfugen 



1 : 4 



30 Die Mbrtel haben dabei die Zusammensetzung gemass der Tabelle 1 
(oben). 
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In der folgenden Tabelle 5 sind die Werte der mit derartigen Haft 
vermittler und Zusatz erreichten Haftzugfestigkeiten (HZ) (im Ver 
gleich mit Null mbrtel n) angegeben: 
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Tabelle 5 



HZ 

5 

Nullmbrtel 
Mischung 1 : 4 



Tage 

7 28 

86 100 

136 151 



15 



wo 91/03437 



14 



PCr/CH90/00201 



PATENTANSPRUECHE 



JL^ Haftvermittler und Mbrtel-Zusatz stabilisierter Viskositat und 
5 erhohter Lagerf ahigkeit , welcher:^ 92,0 M.-% der Gesamtzusammen- 

setzung an Wasser, an amorphem, feinverteiltem Siliziumdioxid und 
an mindestens einer synthetischen Polymerdispersion - mit Sili- 
ziumdioxid und Polymerdispersion zusammen bis auf + 6,0 M,-% 
gleich der vorgelegten Wassermasse sowie ^4,0 M.-% der Gesamt- 
10 zusammensetzung an nichtionischem Netzmittel, an Stabilisatoren 

und an Dispergierhilfsmittel enthalt, dadurch gekennzeichnet, dass 

- als amorphes, feinverteiltes Siliziumdioxid solches mit 
^ 92,0 M.-% SiOg, dass 

15 

- als Stabilisationszusatz entweder ein schon rait kaltem Wasser 
quellbarer und auf Magnesiumsilikat beruhender Bentonit, eine 
mit Aluminiumoxid im Verhaltnis von 4 : 1 bis 8 : 1 verraengte, 
feinstverteilte hydrophile Kieselsaure hoher spezifischer Ober- 

20 flache oder ein hydrophiles Aluminiumoxid hoher spezifischer 

Oberflache mit 96,0 M.'% Al202-Gehalt in Anteilen von 0,2 bis 
4,0 M.-% - bezogen auf die Gesamtzusammensetzung - und dass 



25 



- als Dispergierzusatz ein solcher auf der Basis von in Wasser 
geiesten Formal dehyd-Naphthalinsulfonsaurekondensaten in 
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Anteilen von 0,05 bis 2,0 (Feststoff ) - bezogen auf die 
Gesamtziisammensetzung - 

im Haftvermittler und Mbrtel-Zusatz vorliegen. 

5 

2_j_ Haftvermittler und Mbrtel-Zusatz gemSss Patentanspruch 1, welter 
dadurch gekennzeichnet, dass 

10 - das amorphe, feinvertei Ite Siliziumdioxid ein solches mit 

^95,0 H.-% SiOg und^l,2 M.-f^ C (Kohlenstoff ) ist. 

Haftvermittler und Mbrtel-Zusatz gemass Patentanspruch 1 oder 2, 
15 weiter dadurch gekennzeichnet, dass 

- die mit Aluminiumoxid vermengte hydrophile KieselsSure hoher 
spezifischer OberflSche eine solche mit 80,0 bis 90.0 M.-% SiO^ 
und 10,0 bis 20,0 M.-% AlgO^ und mit einer durchschnittlichen 

20 spezifischen Oberflache nach BET von > 100 m^/g und 

- das hydrophile Aluminiumoxid hoher spezifischer Oberflache ein 
solches mit > 98,0 M.-% AlgOj und mit > 80,0 m^/g nach BET 
sind, 

25 

4^ Haftvermittler und Mbrtel-Zusatz gemass einera der Patentanspriiche 
1, 2 Oder 3, weiter dadurch gekennzeichnet, dass die Formaledehyd- 
Naphthalinsulfonsaurekondensate bis liber 100°C temperaturbestan- 
30 dig, in mit Kalk gesattigtem Wasser gut Ibslich und praktisch 
chloridfrei sind. 



5^ Verfahren zur Herstellung eines Haftvermittlers und Mortel-Zu- 
35 satzes gemSss Patentanspruch 1, gekennzeichnet durch den Ablauf 
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der folgenden Verf ahrensschritte: 

- Eintragen und -dispergieren des amorphen, feinverteilten 
Siliziumdioxides in die Formal dehyd-Naphthali nsulfonsaurekon- 

5 densat-Wasser-Mischung vor Oder nach Zugabe des Stabilisations- 

zusatzeSt dann 

- Einmischen der synthetischen Polymerdispersion und abschliessend 
der Zusatze, 

10 

unter Einstellung auf eine bestandige End-Viskosit*at von 200 bis 
900 mPa-s, wodurch auch die Lagerstabilitat verbessert wird. 

15 6^ Verwendung des Haftvermittlers und Mbrtel -Zusatzes gemass Patent- 
anspruch 1 zur Herstellung von Haftbriicken und von Beton mit ver- 
besserten Haft- und Festigkeitseigenschaften. 
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